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= (54) Title: SELF-ADHESIVE DENTAL MATERIALS 

= (54) Bezeicbnung: SELBSTADHASIVE DENTALMATERIALIEN 
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(57) Abstract: The invention relates to a composition which is self-adhesive to the hard tooth tissue, comprising: (A) 5 to 75 percent 
by weight of one or more mono or higher functional ethylenically unsaturated compounds which additionally have an acid functional 
group, wherein one of said compounds has a P-OH group, for instance a phosphoric, phosphonic or phosphinic acid group; (B) 2 to 
50 percent by weight of one or more mono or higher functional ethylenically unsaturated compounds without any acid functional 
group; (Q 22.8 to 85 percent by weight of filling material(s), comprising at least one filling material that may react with component 

(A) in the sense of causing a ion exchange, neutralization, salt formation and/or chelate formation reaction; (D) 0.1 to 8 percent by 
weight of one or more initiators and optionally activators; (E) 0. 1 to 20 percent by weight of further additives, for example, modifiers, 
wherein the weight ratio in % of component (A) relative to component (B) ranges from 21 to 90: 10 to 79. 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine an der Zahnhartsubstanz selbsthaftende Zusammensetzung, urn fas- 
send: (A)5 bis 75 Gew.-% einer oder mehrerer mono- oder hoherfunktione'ler ethylenisch ungesa ttigter Verbindungen, die zusatzlich 
uber rnindestens eine saurefunktionelle Gruppe verfilgen, wobei mindestens eine der Verbindungen eine P-OH-Gruppe aufweist, wie 
z. B. eine Phosphor-, Phosphon- oder Phosphinsauregruppe, (B) 2 bis 50 Gew.-% einer oder mehrerer mono- oder hoherfuktioneller 
ethylenisch ungesattigter Verbindu ngen ohne saurefunktionelle Gruppe, (C) 22,8 bis 85 Gew.-% Fiillstoff(e), umfassend mindestens 
einen Fttllstoff, der mit der Komponente (A) im Sinne einer lonenaustausch-, Neutralisations-, Salzbildungs- und/oder Chelatbil- 
dungsreaktion zu reagieren vermag, (D) 0,1 bis 8 Gew.-% eines oder mehrerer Inidatoren und gegebenenfalls 20 Aktivatoren, (E) 
0,1 bis Gew.-% zusatzliche Additive bzw. Modifikatoren, wobei das Gewichlsverhaltnis in % von Komponente (A) zu Komponente 

(B) im Bereich von 21 bis 90 : 10 bis 79 liegt. 
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Selbstadhasive Dentalmaterialien 

Die vorliegende Erfindung betrifft selbstadhasive Dentalmaterialien, die sich durch 
hohe Adhasion an Zahnhartsubstanzen, Einfachheit in der Anwendung sowie durch 
5 gute mechanische Eigenschaften auszeichnen. Die erfindungsgemaBen Massen 
konnen im Dentalbereich als Fullungen, Zemente, Stumpfaufbauten, Fissuren- 
versiegeler und als zahntechnische Werkstoffe eingesetzt werden. 

Nach dem heutigen Stand der Technik werden fur die oben genannten 
10 Anwendungszwecke im wesentlichen folgende Substanzklassen verwendet: 

• Amalgame 

• Glasionomerzemente (GIZe) 

• Composite 
15 • Compomere 

• Kunststoffverstarkte Glasionomerzemente (RMGIZe) 

Es ist bekannt, dass Amalgame keine Selbstadhasion an den Zahnhartsubstanzen 
Schmelz und Dentin zeigen. Die Befestigung von Amalgamen erfolgt rein 
20 mechanisch uber eine sogenannte Unterschnittpraparation. Es liegt daher zwischen 
Zahnhartsubstanz und dem Amalgam ein Randspalt vor, der haufig die Ursache fur 
die unerwunschte Bildung von Sekundarkaries ist. Dieser Sachverhah wird 
beispielsweise in der WO 93/12759 ausfuhriich beschrieben. 

25 Die Glasionomerzemente (GIZe) zeigen im Gegensatz zum Amalgam eine schwache 
Adhasion an den Zahnhartsubstanzen. Die Haftwerte liegen jedoch im sehr niedrigen 
Bereich von 1 MPa und werden in der Regel nur durch einen vorgeschalteten 
Konditionierschritt erreicht. Ein weiterer Nachteil der GIZe sind die niedrigen 
mechanischen Werte und hier insbesondere die niedrigen Biegefestigkeiten, die 

30 einen Einsatz im Kaudruck-belasteten Bereich limitieren. 



Composite zeichnen sich durch sehr gute mechanische Eigenschaften sowie durch 
eine ausgezeichnete Asthetik aus. Composite bestehen in der ausgeharteten Form 

BESTATIGUNGSKOPIE 
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im wesentlichen aus einer vemetzten polymeren Kunststoffmatrix auf Basis von 
(Meth)acrylatmonomeren und einem Anteil von Fullstoffen. Um die Verbindung 
zwischen Kunststoffmatrix und Fullstoff vor Zersetzungen durch Hydrolyse zu 
schutzen, sind Composite in der Regel unpolar und hydrophob formuliert. Dies hat 
5 zur Folge, dass Composite keine Selbstadhasion an den Zahnhartsubstanzen und 
insbesondere an Dentin zeigen. Femer zeigen Composite wahrend der Aushartung 
eine Schrumpfung, was die Bildung von Randspalten und die Entstehung von 
Sekundarkaries ermoglicht. Um die Composite adhasiv an den Zahnhartsubstanzen 
zu befestigen und zur Vermeidung des Randspaltes sind zusatzliche 
10 Vorbehandlungen bzw. Arbeitsschritte mit einem sogenannten Bonding erforderlich. 
Dabei mussen nach dem gegenwartigen Stand der Technik durch den Behandler 
folgende Arbeitsschritte durchgefuhrt werden: 

• Anatzen der gesamten Zahnhartsubstanzen durch eine geeignete Saure wie 
1 5 Phosphorsaure („Total Etch-Technik"); 

• Auftragen eines Primers, der oberflachlich in die Zahnhartsubstanz einpenetriert; 

• Auftragen eines Bondings, welches zusammen mit dem Primer eine 
Hybridschicht bildet; 

• Polymerisation des Bondings beispielsweise durch Bestrahlen mit Licht; 
20 und / Oder Redoxreaktion; 

• Aufbringen des eigentlichen Composites. . 

Um die Anzahl der Arbeitsschritte zu reduzieren sind mittlerweile folgende 
individuelle neue Verfahren entwickelt worden: 

25 

• Zusammenfassen des Primers und Bondings zu einer Komponente. 

• Zusammenfassen des Primers und Atzmittels zu einer Komponente, welche nach 
dem Auftragen nicht mehr abgespult wird. 

• Zusammenfassen des Atzmittels, Primers und Bondings zu einer Losung, welche 
30 nur noch aufgetragen und ausgehartet zu werden braucht 

Die Verarbeitung von Compositen ist also zeitaufwendig und durch deren 
Empfindlichkeit gegenuber Feuchtigkeit bei der Aushartung zudem arbeitsintensiv 
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(Legen von Kofferdam). Die genannten Probleme sind beispielsweise in W. 
Geurtsen, Klinik der Kompositfullung, Carl Hanser Verlag, Munchen, Wien 1989 
dokumentiert. 

5 Compomere sind in ihrer Chemie den Compositen verwandt. Sie sind jedoch durch 
den Einsatz von saurefunktionellen (Meth)acrylaten in der Monomermischung 
hydrophiler formuliert. Bei Anwendung dieser Materialien ist im Gegensatz zu den 
Compositen keine absolute Trockenhaltung mehr erforderiich (kein Legen von 
Kofferdam). Allerdings erfordem auch diese Materialien zur Erzielung eines guten 

1 0 Haftverbundes mit den Zahnhartsubstanzen die Verwendung eines Bondings. 

Die RMGIZe bestehen im wesentlichen aus einem basischen Fullstoff, Sauren, 
Wasser, Monomeren auf (Meth)acrylatbasis und In'rtiatoren fur eine radikalische 
Polymerisation. Die RMGIZe harten sowohl uber eine Saure / Base-Reaktion als 

15 auch uber eine radikalische Polymerisation aus. Die RMGIZe zeigen im Vergleich zu 
den konventionellen GIZen eine verbesserte Asthetik. Auch hier ist fur eine - 
allenfalls minimale - Haftung an der Zahnhartsubstanz in der Regel ein 
Konditionierschritt erforderiich. Femer enthalten die Formulierungen der auf dem 
Markt befindlichen Produkte Hydroxyethylmethacrylat (HEMA), welches als 

20 Losevermittler fur die wassertdslichen Sauren und restlichen (Meth)acrylate fungiert. 
HEMA ist aus toxikologischer Sicht bedenklich und beeinfluBt das Quellverhalten und 
damit die mechanischen Eigenschaften wie die Biegefestigkerten der RMGIZe 
nachteilig. 

25 Eine Aufgabe der voriiegenden Erfindung kann somit darin gesehen werden, 
Dentalmaterialien zur Verfugung zu stellen, die die beschriebenen Nachteile des 
Stands der Technik nicht aufweisen und sich insbesondere durch eine einfache 
Anwendung, hohe Adhasion an Zahnhartsubstanzen ohne Vorbehandlung wie z. B. 
durch Einsatz eines Konditionierers, Bondings, Primers oder Atzmittels sowie guten 

30 mechanischen Eigenschaften auszeichnen. 

Uberraschenderweise wurde gefunden, dass sich die erfindungsgemaBe Aufgabe 
durch Formulierungen, die folgende Komponenten umfassen, losen laBt: 
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(A) 5 bis 75 Gew.-% einer oder mehrerer mono- oder hoherfunktioneller 
ethylenisch ungesattigter Verbfndungen, die zusatzllch Qber mindestens 
eine saurefunktionelle Gruppe verfugen, wobei mindestens eine der 
Verbfndungen mindestens eine P-OH-Gruppe aufweist, wie z. B. eine 
Phosphor-, Phosphon- oder Phosphinsauregruppe, 

(B) 2 bis 50 Gew.-% einer oder mehrerer mono- oder hoherfuktioneller 
ethylenisch ungesattigter Verbindungen ohne saurefunktionelle Gruppe, 

(C) 22,8 bis 85 Gew.-% FQIIstoff(e), umfassend mindestens einen Fullstoff, der 
mit der Komponente (A) im Sinne einer lonenaustausch-, Neutralisations-, 
Salzbildungs- und/oderChelatbildungsreaktion zu reagieren vermag, 

(D) 0,1 bis 8 Gew.-% eines oder mehrerer Initiatoren und gegebenenfalls 
AktrVatoren, 

(E) 0,1 bis 20 Gew.-% zusatzliche Additive bzw. Modifikatoren, 

wobei das Gewichtsverhaltnis in % von Komponente (A) zu Komponente (B) 
im Bereich von 21 bis 90 : 10 bis 79, bevorzugt im Bereich von 25 bis 90 : 10 
bis 75, besonders bevorzugt 30 bis 90 : 10 bis 70 und ganz besonders 
bevorzugt 40 bis 80 : 20 bis 60 liegt. 

Es hat sich gezeigt, dass Formulierungen mit obiger Zusammensetzung auf 
Rinderzahnschmelz oder -dentin einen Haftwert von mindestens 2,0 MPa, 
vorzugsweise von mindestens 2,5 MPa, besonders bevorzugt mindestens 3,0 MPa 
aufweisen, gemessen gemaB der unten angegebenen Haftwertbestimmungs- 
methode B Bestimmung der Haftung", ohne dass die Zahnhartsubstanz vorbehandelt 
zu werden braucht. Die erfindungsgemaGen Formulierungen weisen zudem gute 
mechanische Eigenschaften auf und sind einfach zu handhaben. 

Folgende Eigenschaften sind kennzeichnend fur die erfindungsgemaBen 
Formulierungen: 

Haftwert von mindestens 2,0 MPa, vorzugsweise mindestens 2,5 MPa, besonders 
bevorzugt mindestens 3,0 MPa 
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- geringes Wasseraufnahmevermogen von < 50 pxj / mm 3 , vorzugsweise < 40 \ig I 
mm 3 , besonders bevorzugt < 30 fig / mm 3 
Biegefestigkeit von > 30 MPa, bevorzugt > 40 MPa 

5 Unter den Begriff „vorbehandeln B fallen Schritte wie z. B. Atzen, Primen, Bonden, 
Konditionieren. 

Mit den Begriffen "umfassen", "aufweisen" oder "enthalten" wird eine nicht 
abschlieBende Aufzahlung von Merkmalen eingeleitet. GleichermaBen ist der Begriff 
10 tt ein B im Sinne von "mindestens ein" zu verstehen. 

Mindestens ein Monomer der Komponente (A) weist mindestens eine P-OH-Gruppe 
auf, wie z. B. eine Phosphor-, Phosphon- oder Phosphinsauregruppe. Dieses Mono- 
mer liegt dabei vorzugsweise in einer Konzentration von mindestens etwa 5 Gew.-%, 
15 besonders bevorzugt von mindestens etwa 10 Gew.-% vor bezogen auf die 
Bestandteile (A) bis (E). 

Bezogen auf den Anteil innerhalb der Komponente (A) liegt dieses Monomer 
vorzugsweise in einem Gehalt von mindestens 30, bevorzugt mindestens 50 Gew.-% 
20 vor. 

Es hat sich auch gezeigt, dass eine Formulierung, bei der das Gewichtsverhaltnis (in 
%) von Komponente (A) zu Komponente (B) im Bereich von 21 bis 90 : 10 bis 79, 
vorzugsweise im Bereich von 25 bis 90 : 10 bis 75, besonders bevorzugt 30 bis 90 : 
25 10 bis 70 und ganz besonders bevorzugt 40 bis 80 : 20 bis 60 liegt besonders 
vorteilhafte Eigenschaften aufweist. 

Bei der Komponente (A) handelt es sich urn Verbindungen, die uber mindestens eine 
ethylenisch ungesattigte Gruppierung sowie mindestens eine saurefunktionelle 
30 Gruppe verfugen. Bei den polymerisierbaren Gruppierungen handelt es sich urn 
Acryl-, Methacryl-, Vinyl- und/oder Styrylgruppen, wobei Acryl- und Methacrylgruppen 
besonders bevorzugt sind. 
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Geeignete Sauregruppen sind beispielsweise Carbonsaurereste, Saurereste des 
Phosphors (z.B. Phosphor-, Phosphon-, Phosphinsauren), Schwefels (z.B.Schwefel- 
, Sulfon-, Sulfinsauren) und des Bors. Die Sauregruppen zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie mit reaktiven anorganischen Fullstoffen lonenaustausch-, Neutralisations-, 
Salzbildungs- und/oder Chelatbildungsreaktionen eingehen konnen. Es ist auch 
moglich, dass die Saurereste der Komponente (A) nicht vollstandig in freier, sondem 
auch zum Teil in derivatisierter Form wie als Salz, Saurehalogenid, Saureanhydrid 
oder leicht hydrolysierbare Ester voriiegen. 

Geeignete Komponenten (A) sowie deren Herstellung wetden beispielsweise in der 
DE 35 36 076 A1, EP 0 237 233 A und WO 95/22956 beschrieben. Exemplarisch 
seien genannt: 4-(Meth)acryloyloxyethyHrimellithsaure, Butentricarbonsaure, Bis-4,6- 
bzw. Bis-2,5-(Meth)acryloyloxyethyltrimellithsaure, Phosphorsaureester von Hydroxy- 
ethyl(meth)acrylat (HEMA), Glycerindi(meth)acrylat und/oder Pentaerythrit- 
tri(meth)acrylat, Chlor- und Bromphosphorsaureester des Bisphenol-A-Glycidyl- 
(meth)acrvlats. Auch fuhrt die Verwendung von Oiigomeren oder polymeren 
Derivaten oben genannter Verbindungen zu erfindungsgemaBen Dentalmaterialien 
mit guten Eigenschaften. 

Besonders bevorzugt sind die Umsetzungsprodukte von nucleophilen Acrylaten und 
Methacrylaten wie z. B. 2-Hydroxyethylmethacrylat (HEMA) oder Glycerinmeth- 
acrylatestem mit reaktiven Phosphonsaure- oder Phosphinsaure- oder 
Phosphorsaurederivaten wie z. B. POCI 3 , P 2 O s oder PCI 3 . 

Bevorzugterweise weisen die oben genannten ethylenisch ungesattigten Sauren 
und/oder deren Derivate ein Molekulargewicht im Bereich von 70 bis 5000, 
vorzugsweise im Bereich von 90 bis 2500, besonders bevorzugt im Bereich von 100 
bis 1000 g/molauf. 

Als Komponente (B) eignen sich Verbindungen, die uber mindestens eine 
ethylenisch ungesattigte Gruppierung verfugen. Bei den polymerisierbaren Gruppie- 
rungen handelt es sich um Acryl-, Methacryl-, Vinyl- und / oder Styrylgruppen, wobei 
Acryl- und Methacrylgruppen besonders bevorzugt sind. 
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Geeignete mono- und hoherfunktionelle (Meth)acrylate sowie weitere ethylenisch 
ungesattigte Verbindungen werden beispielsweise in der EP 0 480 472 A, der DE 39 
41 629 C2 und in G.Webster (Ed.), Chemistry & Technology of UV & EB Formulation 
for Coatingsjnks and Paints, Vol II Prepolymers & Reactive Diluents, J. Wiley and 
Sons, Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Toronto, Singapore, 1997 
beschrieben. Die ethylenisch ungesattigten Verbindungen konnen in alleiniger Form 
oder in Mischungen in den Formulierungen eingesetzt werden. 

Geeignete Monomere sind beispielsweise die Acrylsaure- und Methacrylsaureester 
mono-, di- oder hoherfunktioneller Alkohole. Exemplarisch seien genannt: Methyl- 
(meth)acrylat, Butyl(meth)acrylat, 2-Ethylhexyl(meth)acrylat, Lauryl(meth)acrylat, 2- 
Hydroxyethyl(meth)acrylat, 2-Hydroxypropyl(meth)acrylat, G!ycerin-1 ,3-di(meth)- 
acrylat (GDMA), Glycerin-1 ,2-di(meth)acrylat, Cyclohexyl(meth)acrylat, Phenyl- 
(meth)acrylat, lsobomyl(meth)acrylat, Ethylenglykoldi(meth)acrylat, 1 ,4-Butan- 
dioldi(meth)acrylat, Triethylenglykoldi(meth)acryiat (TEGDMA), 1 ,6-Hexandiol- 
di(meth)acrylat, 1 ,1 2-Dodecandioldi(meth)acrylat,Trimethylolpropantri(meth)acrylat, 
Pentaerythrittetra(meth)acrylat und Dipentaerythrithexa(meth)acrylat. 

Vorteilhaft einsetzbar sind weiterhin Bisphenol-A-di(meth)acryiat sowie die davon 
abgeleiteten ethoxy-bzw. propoxyiierten Di(meth)acrylate. Auch die in der US 
3,066,112 A beschriebenen Monomere auf Basis von Bisphenol-A und Glycidyl- 
(meth)acrylat oder deren durch Addition von Isocyanaten entstandenen Derivate sind 
geeignet. 

Gut geeignet sind weiterhin die in der DE 28 168 23 C genannten Diacryl- und 
Dimethacrylsaureester des. Bis(hydroxymethyl)-tricyclo[5.2.1.0 2,6 ]-decans und die 
Diacryl- und Dimethacrylsaureester der m'rt 1 bis 3 Ethylenoxid- und / oder 
Propylenoxideinheiten verlangerten Verbindungen des Bis(hydroxymethyl)- 
tricyclo[5.2.1 .0 2,6 ]-decans. 

Auch Urethan(meth)acrylate wie . 7,7,9-Trimethyl-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecan- 
1,16-dioxy-di(meth)acrylat (UDMA, Plex 6661) konnen Bestandteil der Komponente 
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(B) sein. Bevorzugterweise weisen die genannten Verbindungen und deren Derivate 
ein Molekulargewicht im Bereich von 70 bis 5000, vorzugsweise im Bereich von 90 
bis 2500, besonders bevorzugt im Bereich von 100 bis 1000 g/mol auf. 

5 Als Komponente (C) konnen anorganische FQIIstoffe wie z. B. Glaser oder 
Keramiken und/oder organische FQIIstoffe verwendet werden. Die FQIIstoffe konnen 
in alleiniger Form bzw. in Mischungen eingesetzt werden. Femer konnen zur 
Optimierung der Produkteigenschaften die FQIIstoffe in unterschiedlichen KomgroBen 
in die Rezepturen eingebracht werden, d.h. die FQIIstoffe konnen eine unimodate 
1 0 oder polymodale, beispielsweise bimodale Verteilung aufweisen. 

Es muss mindestens ein Fullstoff eingesetzt werden, der mit der Komponente (A) im 
Sinne einer lonenaustausch-, Neutralisations-, Salzbildungs- und / oder 
Chelatbildungsreaktion zu reagieren vermag (reaktiver FQIIstoff). Zusatzlich k6nnen 
15 solche FQIIstoffe eingesetzt werden, die gegenuber den Saurefunktionen der 
Komponente (A) inert sind (nichtreaktive FQIIstoffe). Femer konnen auch verstarkend 
wirkende Materialien, wie Fasem oder faserige Verbindungen zugesetzt werden. 

FQIIstoffe, die mit den Sauregruppen der Komponente (A) zu reagieren vermogen, 
20 werden z.B. zur Herstellung von Polycarboxylat- und Glasionomerzemehten 
verwendet und sind z.B. in D.C. Smith, Biomaterials 19, 467-478 (1998), der DE 20 
61 51 3 A und der WO 95/22956 beschrieben. 

Prinzipiell geeignet sind feinverteilte Metalle wie feinverteiltes Zink, Metall- 
25 verbindungen wie die Oxide bzw. Hydroxide von Calcium, Magnesium, Strontium und 
Zink. Weiterhin geeignet sind basische Glaspufver mit einem hohen Anteil an 2- und 
3-wertigen lonen sowie Metallkationen-freisetzende Silikate Wie Schichtsilikate, 
Bentonite oder Calciumsilikate, Natriumaluminiumsilikate und Zeol'rthe einschlieBlich 
der Molekularsiebe, sowie Apatrt. Ebenfalls geeignet als gegenuber der Komponente 
>0 (A) reaktive Glaser sind die in der WO 93/12759 genannten Borat-, Phosphat- und 
Fluoroaluminosilikatglaser. Besonders bevorzugte reaktive FQIIstoffe sind die 
Fluoroaluminosilikatglaser sowie Hydroxide der Erdalkalimetalle. 
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Als inerte anorganische Fulistoffe sind z.B. Quarz, Zirkonsilikate, Fallungs- 
kieselsauren (HDKH) und schwertosliche Metallsalze wie Bariurnsulfat oder 
Calciumfluorid geeignet. Wertere inerte anorganische Fulistoffe werden In der WO 
95/22956 beschrieben. Besonders bevorzugte Inerte anorganische Fulistoffe sind 
5 Quarz und Zirkonsilikate. Die Komponente (C) umfasst im Sinne der Erfindung 
hierbei keine pyrogenen Kieselsauren. 

Als organische Fulistoffe sind beispielhaft perlformige Polymere und Copolymere auf 
Basis von Methylmethacrylat, die kommerziell unter der Bezeichnung „Plexidon a oder 
10 „Plex" von der Firma Rohm erhaltlich sind, zu nennen. Besonders geeignet sind auch 
die in der DE 19 941 738 beschriebenen organischen Fulistoffe auf Polyurethan- 
basis. 

Zum besseren Einbau in die Polymermatrix kann es von Vorteil sein, die genannten 
15 Fulistoffe sowie gegebenenfalls rontgenopake Zusatzstoffe mit fur den Fachmann 
bekannten Verfahren oberflachlich zu behandeln bzw. zu beschfchten. Beispielhaft 
genannt sei die Oberflachenbehandlung mit einem Silan wie dem Methacryloxy- 
propyltrimethoxysilan. Die Menge an eingesetzten Beschichtungsmitlel liegt ublicher- 
weise zwischen 0,05 und 10 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,1 und 5 Gew.-%, 
20 bezogen auf den Fullstoff . 

Unter Initiatoren gemaB Komponente (D) sind Initiatorsysteme, die die radikalische 
Polymerisation der Monomeren bewirken, beispielsweise Photoinitiatoren und/oder 
sogenannte Redoxinitiatorsysteme und/oder thermische Initiatoren zu verstehen. 

25 

Geeignete Photoinitiatoren sind beispielsweise in J.-P Fouassier, Photo- 
initiation,Photopolymerization and Photocuring, Hanser Publishers, Munich,Vienna, 
New York 1995 oder auch J.F. Rabek (Hrsg.), Radiation Curing in Polymer Science 
and Technology, Vol. II, Elsevier Applied Science, London, New York, 1993 sowie in 
30 den Patentveroffentlichungsschriften EP 0/073 413 A, EP 0 007 508 A, EP 0 047 902 
A, EP 0 057 474 A und EP 0 184 095 A beschrieben. Exemplarisch seien genannt 
Benzoinalkylether, Benzilketale und Acylphosphinoxide. Besonders geeignet sind 
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aliphatische und aromatische 1 ,2-Diketonverbindungen . wie Campherchinon in 
Kombination mit Aktivatoren wie tertiaren Amineh. 

Als Redoxinitiatorsysteme eignen sich beispielsweise organische oxidativ wirksame 
5 Verbindungen, wie Peroxidverbindungen zusammen mit sogenannten Aktivatoren. 
Als organische Peroxidverbindungen kommen dabei insbesondere Verbindungen wie 
Lauroylperoxid, Benzoylperoxid sowie p-Chlorbenzoyl- und p-Methylbenzoylperoxid 
in Betracht. 

10 Als Aktivatoren eignen sich beispielsweise tertiare aromatische Amine, wie die aus 
der US 3,541,068 A bekannten N,N-Bis-(hydroxyalkyl)-3,5-xylidine sowie die aus der 
DE 26 58 538 A bekannten N,N-bis-(hydroxyalkyl)-3,5-di-t-butylaniline, insbesondere 
N,N-Bis-(B-oxybutyl)-3,5-di-t-butylanilin sowie N,N-Bis(hydroxyalkyl)-3,4,5-trimethyl- 
anifin. Gut geeignete Aktivatoren sind auch Schwefelverbindungen in der Oxidations- 

15 stufe +2 oder +4 wie Natriumbenzolsuifinat oder Natriumparatoluolsulfinat oder die in 
der DE 14 955 20 B beschriebenen Barbitursauren bzw. Barbitursaurederivate sowie 
die in der EP 0 059 451 A beschriebenen Malonylsulfamide. Bevorzugte 
Malonylsulfamide sind 2,6-Dimethyl-4-isobutylmalonylsulfamid, 2,6-Diisobutyl-4- 
propylmalonylsutfamid, 2,6-Dibutyl-4-propylmalonylsulfamid, 2,6-Dimethyi-4-ethyl- 

20 malonylsulfamid sowie 2,6-Dioctyl-4HSobutylmalonylsulfamid. 

Zur weiteren Beschleunigung der Aushartung kann die Polymerisation in Gegenwart 
von Schwermetallverbindungen auf Basis von z.B. Ce, Fe, Cu, Mn, Co, Sn oder Zn 
durchgefuhrt werden, wobei Kupferverbindungen besonders geeignet sind. Die 
25 Schwermetallverbindungen werden bevorzugt in Form loslicher organischer 
Verbindungen eingesetzt. 

Ein besonders geeignetes Redoxsystem umfasst folgende Komponenten: 

I. 14,9 bis 50 Gew.-%, bevorzugt 20 bis 45 Gew.-% einer Barbitursaure oder 
30 Thiobarbitursaure bzw. einem Barbitursaure- oder Thiobarbitursaurederivat, 

II. 30 bis 75 Gew.-%, bevorzugt 35 bis 67,8 Gew.-% einer Peroxodisulfatverbindung 
und/oder Peroxodiphosphatverbindung, 
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III. 10 bis 35 Gew.-%, bevorzugt 1 2 bis 30 Gew.-% einer Sulfinsaureverbindung und 

IV. 0,1 bis 5 Gew.-%, bevorzugt 0,2 bis 4 Gew.-% einer Kupferverbindung. 

Werden die erfindungsgemaBen Dentalmassen durch Photopolymerisation 
5 ausgehartet, so konnen einkomponentige Systeme formuliert werden. Enthalten die 
erfindungsgemaBen Dentalmassen ein Redoxinitiatorsystem, umfassend z.B. 
organisches Peroxid und Aktivator, so sind aus Grunden der Lagerstabilitat Peroxid 
und Aktivator in raumlich voneinander getrennten Teilen der erfindungsgemaBen 
Dentalmasse vorhanden, die erst unmittelbar vor der Anwendung mlteinander 
10 gemischt werden. Es handelt sich hierbei also urn mindestens zweikomponentige 
Formulierungen in Form von z. B. Pulver/Flussigkeit oder Paste/Paste. 

Aus Grunden der Lagerstabilitat konnen die Bestandteile des erfindungsgemaBen 
Initiatorsystems mikroverkapselt werden. Verfahren zur Mikroverfcapselung sind 
15 beispielsweise in der US 5 154 762 und EP 0 588 878 B1 beschrieben. 

Zur Einstellung spezieller Eigenschaften konnen als Komponente (E) zusatzliche 
Additive oder Modifikatoren in die Formulierungen eingebracht werden. Mdgliche 
Additive und deren Aufgaben werden in U. Zorll (Hrsg.), Lehrbuch der Lack- 
20 technologie, Vincentz Verlag, Hannover 1998 und P. Nanetti, Lackrohstoffkunde, 
Vincentz Verlag, Hannover 1997 beschrieben. Ohne Anspruch auf Vollstandigkeit 
seien stellvertretend einige Additive bzw. Modifikatoren genannt: 

Weichmacher wie Phthalate, Adipate, Sebacate, Phosphorsaureester oder 
25 Zitronensaureester, urn z.B. die Flexibility der Massen zu erhohen; 

anorganische und organische Pigmente bzw. Farbstoffe wie WeiBpigmente auf Basis 
von Titandioxid oder Zinksulfid (Lithopone), Eisenoxid Rot 3395, Bayferrox 920 Z 
Gelb, Neozaponblau 807 (Farbstoff auf Basis Kupfer-Phthalocyanin) oder Helio 
30 Echtgelb ER zur individuellen Farbgebung der dentalen Massen; 
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Stabilisatoren, insbesondere Radikalfanger, wis substituierte und nichtsubstituierte 
Hydroxyaromaten (z.B. para-Methoxyphenol), Phenothiazin, sogenannte HALS 
(Hindered Amine Light Stabilizers) und/oder Schwermetallfanger wie EDTA; 

Thixotropiehilfsmittel wie pyrogene Kieselsauren (Aerosil) oder auch modifizierte 
Schichtsilikate; 

ionenabgebende Substanzen, insbesondere solche die Fluoridionen freisetzen wie 
die Fluoridsalze der Metalle der ersten und / oder zweiten Hauptgruppe wie 
Natriumfluorid. Besonders geeignet sind komplexe anorganische Fluoride der 
allgemeinen Formel AnMF m wie in der EP 0 717977 A beschrieben. Dabei bedeutet A 
ein ein- oder mehrwertiges Kation, M ein Metall der III, IV, V Haupt- oder 
Nebengruppe, n eine ganze Zahl von 1 bis 3 und m eine ganze Zahl von 3 bis 6. 
Stellvertretend genannt seien Kaliumzinkfiuorid und Kaliumhexafluorotitanat. 

Bakterizid oder antibiotisch wirksame Substanzen wie z. B. Chlorhexidin, 
Pyridiniumsalze oder die ublichen pharmazeutischen Substanzen wie (3- 
Lactamantibiotika (Penicilline), Cephalosporins, Tetracycline, Chloramphenicol, 
Fosfomycin, antibakterielle Makrolide oder Polypeptid-Antibiotika konnen ebenfalls 
eingesetzt werden. 

Es konnen auch Losungsmittel als FlieBmrrtelverbesserer und zur Verbesserung des 
Mischungsvertialtens eingesetzt werden. Besonders bevorzugt sind dabei Wasser, 
Aceton, Methylethylketon und/oder kurzkettige Alkohole mit weniger als 10 
Kohlenstoffatomen wie z. B. Ethanol oder iso-Propanol. 

Ferner konnen zur Einstellung spezieller Eigenschaften als Komponente (E) auch 
losliche organische Potymere wie Polyvinylacetat, Polyacrylsaure und/oder 
Poiyvinylether eingesetzt werden. 

Die erfindungsgemaBen Massen konnen im Dentalbereich beispielsweise als 
Fullungsmaterialien, Fissurenversiegeler, Zemente, Stumpfaufbauten sowie als 
zahntechnische Werkstoffe und/oder Knochenersatzmassen verwendet werden. 
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lm folgenden wird die Erfindung anhand von Beispielen naher beschrieben, wobei 
diese als die Erfindung in keinster Weise limitierend zu verstehen sind. 

Experimenteller Teil: 

Beispiel 1: Lichthartendes FQIIungsmaterial als 2 K-System (Pulver/ Flussigkeit), 
umfassend 3,8 Teile Pulver und 1 Teil Flussigkeit 

Pulver 

(C) 98 Gew.-% Strontiumaluminiumfluorosilikatglas, silanisiert mit 0,075% Gew.-% 
Methacryloxypropyltrimethoxysilan 

(E) 1 Gew.-% pyrogene Kieselsaure (Aerosil OX 50), silanisiert mit 3 Gew.-% 
Methacryloxypropyftrimethoxysilan 

(C) 1 Gew.-% Calciumhydroxid 

Flussigkeit: 

(A) 49,44 Gew.-% Hydroxyethylmethacrylatphosphat 

(B) 30 Gew.-% propoxyliertes Bisphenol A-dimethacrylat 

(B) 20 Gew.-% Triethylengtykoldimethacrylat (TEGDMA) 

(D) 0,26 Gew.-% Dimethylaminoethylbenzoat 
(D) 0,2 Gew.-% Campherchinon 

(D) 0,1 Gew.-% Cu(ll)-Acetat 

Beispiel 2: Lichthartendes FQIIungsmaterial als 2 K-System (Pulver / Flussigkeit), 
umfassend 3,8 Teile Pulver und 1 Teil Flussigkeit 

Pulver 

(C) 93,5 Gew.-% Strontiumaluminiumfluorosilikatglas silanisiert mit 0,075 Gew.-% 
Methacryloxypropyftrimethoxysilan 

(C) 1 Gew.-% Calciumhydroxid 

(D) 0,5 Gew.-% Dimethylaminoethylbenzoat 
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(E) 5,0 Gew.-% pyrogens Kieselsaure (Aerosil OX 50) silanisiert mlt 3 Gew.-% 
Methacryloxypropyltrimethoxysilan 

Flussigkeit: 

(A) 69,7 Gew.-% 1,3-Glycenndimethacrylatphosphat 

(B) 30 Gew.-% TEGDMA 

(D) 0,2 Gew.-% Campherchinon 

(D) 0,1 Gew.-% Cu(ll)-ethylhexanoat 

Beispiel 3: Lichthartendes FGIIungsmaterial ate 1 K-Paste 

Aus den nachfolgenden Bestandteilen wurde mit Hilfe eines Uborkneters efne 
Paste hergestellt. 

(C) 74 Gew.-% Strontiumaluminiumfluorosilikatglas, silanisiert mit 0,3 Gew.-% Meth- 
acryloxypropyltrimethoxysilan 

(E) 5 Gew.-% pyrogene Kieselsaure (Aerosil OX 50), silanisiert mit 3 Gew.-% 
Methacryloxypropyltrimethoxysilan 

(C) 1 Gew.-% Calciumhydroxid 

(D) 0,4.Gew.-% Dimethylaminoethylbenzoat 

(A) 1 3,46 Gew.-% 1 ,3-Glycerindimethacrylatphosphat 

(B) 6 Gew.-% TEGDMA 

(D) 0,04 Gew.-% Campherchinon 
(D) 0,1 Gew.-% Cu(ll)-Acetat 



Beispiel 4: Dualhartender Befestigungszement ate 2K-System (Pulver / Flussigkeit), 
umfassend 3 Teile Pulver und 1 Teil Flussigkeit 

Pulven 

(C) 88,6 Gew.-% Strontiumaluminiumfluorosilikatglas silanisiert mit 0,3 Gew.-% 
Methacryloxypropyltrimethoxysilan 
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(C) 1 ,6 Gew.-% Calciumhydroxid 

(D) 0,8 Gew.-% Natriumtoluolsulfinat 

(D) 1,2 Gew.-% 1,3-DimethyI-5-phenylbait>itursaure 

(D) 2,4 Gew.-% Natriumperoxodisulfat 

(E) 5,4 Gew.-% pyrogens Kieselsaure (Aerosil OX 50) silanisiert mit 3 Gew. % Meth- 
acryloxypropyltrimethoxysilan 

Flussigkeft: 

(A) 49,5 Gew.-% 1 ,3-GIycerindimethacrylatphosphat 

(B) 20 Gew.-% propoxyliertes Bisphenol A-dimethacrylat 
(B) 30 Gew.-% Triethylenglykoldimethacrylat 

(D) 0,2 Gew.-% Campherchinon 

(D) 0,1 Gew.-% Cu(II)-Acetat 

(E) 0,2 Gew.-% 2,6-Drtertbutyl-4-methy)pheno! 

Vergleichsbeispiele (siehe Tabelle 1): 

Kommerziell erhattliche Fullungsmaterialien verschiedener Materialklassen 

Ketac Molar (GIZ von 3M ESPE AG) 
Fuji II LC (RMGIZ von GC) 
Dyract AP (Compomer von Dentsply) 
Tetric Ceram (Composite von Vivadent) 

Vergleichsbeispiele (siehe Tabelle 2): 

Kommerziell erhaltliche Befestigungszemente verschiedener Materialklassen 

Ketac Cem (GIZ von 3M ESPE AG) 

Fuji Plus (RMGIZ von GC) 

Dyract Cem Plus (Compomer von Dentsply) 
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Beschreibuno der durchaefuhrten Messunaen 

5 

Bestimmung der Haftung: 

Zur Durchfuhrung von Haftversuchen werden Rinderzahne verwendet. Pro Versuch 
werden fOnf nach dem Extrahieren tiefgefrorene Rinderzahne aufgetaut, von 

10 restlichem Zahnfleisch gereinigt und die Wurzel durch Absagen mit einer 
Diamantsage abgetrennt. Die noch verbieibende Pulpa wird mit Hilfe einer 
Pulpanadel entfemt und die Zahne dann mit Leitungswasser gespQIt. Planes Dentin 
wird durch labiates Schleifen der Zahne an einer wassergekOhften Diamantschleif- 
scheibe erhalten. Die Zahne werden dann so in Silikon eingebettet, dass die 

15 abgeschliffene, gut feucht gehaltene Oberflache nach oben zeigt und anschlieBend 
mit einem feinen Siliziumcarbidschleifpapier nass nachbearbeitet. Dann wird auf 
jeden Zahn ein Wachsplattchen aufgektebt, welches eine ainde Ausstanzung von 6 
mm Durchmesser hat (PrQffeld). Dieses Pruffeld wird mit dem nach Angaben des 
Herstellers gemischten Material plan gefQIlt und nach den Angaben des Herstellers 

20 10 bis 40 Sekunden mit Elipar II (600-800 mW/crn*) ausgehartet. Auto- 
polymerisierende Materialien werden 1h bei 36°C und 100% rel. Feuchte gehartet. 
Nach der Aushartung wird das Wachsplattchen entfemt, eine Schraube im rechten 
Winkel zur Zahnoberflache auf die uberstehende Fullung aufgeklebt und nach einer 
Lagerung von einem Tag bei 36°C und 100% rel. Feuchte im Abzugsversuch die 

25 Haftung an einer Zwick UPM 1455 mit einer Abzugsgeschwindigkeit von 1 mm/min 
gemessen. 

Die Bestimmung der Biegefestigkeit erfolgte gemaB EN ISO 4049 : 2000 (3- 
Punktbiegeversuch). Die Bestimmung der Wasseraufnahme erfolgte an genormten 
30 Prufkorpem gemaB EN ISO 4049 : 2000. 
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Die Ergebnisse der Biegefestigkeits- und Haftmessungen sowie der Wasser- 
aufnahme sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengestelK (Ic = licht gehartet, dc = 
dunkel gehartet). 



5 Tabelle 1 



Material 


Biegefestigkeit 
[MPa] 


Haftung Dentin 
[MPa] 


Wasseraufnahme 
[ug/mm 3 ] 


Ketac Molar (GIZ), dc 


40 


0,0 


61 


Fuji II LC (RMGIZ), Ic 


43 


0,4 


129 


Dyract AP (Compomer), Ic 


100 


0,0 


18 


Tetric Ceram (Composite), 
Ic 


108 


0,0 


13 


Beispiel 1,1c 


70 


3,4 


20 


Beispiel 2, Ic 


72 


3,7 


23 


Beispiel 3, Ic 


75 


3,3 


19 



Die erfindungsgemaBen Beispielrezepturen 1 bis 3 zeigen ohne Vorbehandlung eine 
deutlich hohere Haftung auf Rinderdentin als alle anderen Materialien. Im Vergleich 
10 zu den Glasionomerzementen und kunststoffverstarkten Glasionomerzementen sind 
zudem die Biegefestigkeiten deutlich erhdht. Die Wasseraufnahmen iiegen im 
Bereich der Compomere und Composite und sind deutlich niedriger als bei den 
Glasionomerzementen und kunststoffverstarkten Glasionomerzementen. 
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Tabelle 2 



Material 


Biegefestigkert 


Haftung 


Wasseraufnahme 




[MPa] 


Dentin 
[MPa] 


[ug/mm 3 ) 


Kotar* Pom Wr» 
rxoldu UclTl ^V3lOj, QC 


-4 —T 

17 


0 


60 


Fuji Plus (RMGIC), dc 


18 


0,9 


171 


Dyract Cem Plus (Compomer), 


58 


0 


51 


dc 








Panavia 21 (Composite), dc 


94 


0 


28 


Beispiel4 dc 


61 


4,1 


25 


Ic 


66 


5,7 


24 



Die erfindungsgemaBe Beispielrezeptur 4 zeigt ohne Vorbehandlung eine sehr hohe 
5 Haftung auf Rindeidentin. Die Wasseraufnahmen iiegen im Bereich der Composite 
und sind deutlich niedriger als bei den Compomeren, Glasionomerzementen und 
kunststoffverstarktenGlasionomerzementen. 



1 0 Beispiel 5: Lichthartendes Fissurenversiegelungsmaterial als 1 K-Paste 

Aus den nachfolgenden Bestandteilen wurde mit Hilfe eines Laborkneters eine Paste 
hergestellt. 

15 (A) 21 Gew.-% Di-HEMA-phosphat 

(A) 5 Gew.-% Trimellithsaure-di-HEMA-ester 

(A) 10Gew.-% 1,3-Glycerindimethacrylatphosphat 

(B) 5 Gew.-% Bis-GMA 

(C) 55 Gew.-% Quarz silanisiert mit 3 Gew.-% Methacryloxypropyltrimethoxysilan 
20 (C) 1 Gew.-% Calciumhydroxid 

(D) 0,9 Gew.-% Dimethylaminoethylbenzoat 
(D) 1,1 Gew.-% Campherchinon 
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(E)1 Gew.-% pyrogene Kieselsaure (Aerosil OX 50) silanisiert mit 3 Gew.-% 
Methacryloxypropyltrimethoxysilan 



Material 


Biegefestigkeit 
[MPa] 


Haftung Dentin 
[MPa] 


Wasseraufnahme 
[Mg/mm 3 ] 


Beispiel 5, Ic 


50 


3,1 


19 
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Patentanspruche 

1. Selbstadhasives Dentalmaterial, umfassend: 

(A) 5 bis 75 Gew.-% einer oder mehrerer mono- oder hoherfunktioneller 
ethylenisch ungesattigter Verbindungen, die zusatzlich uber mindestens 
eine saurefunktionelle Gruppe verfugen, wobei mindestens eine der 
Verbindungen mindestens eine P-OH-Gruppe aufweist, 

(B) 2 bis 50 Gew.-% einer oder mehrerer mono- oder hdherfuktioneller 
ethylenisch ungesattigter Verbindungen ohne saurefunktionelle Gruppe, 

(C) 22,8 bis 85 Gew.-% FQIIstoff(e), umfassend mindestens einen FQIIstoff, der 
mit der Komponente (A) im Sinne einer lonenaustausch-, Neutralisations-, 
Salzbildungs- und/oder Chelatbildungsreaktion zu reagieren vermag, 

(D) 0,1 bis 8 Gew.-% eines oder mehrerer Initiatoren und gegebenenfalls 
Aktivatoren, 

(E) 0,1 bis 20 Gew.-% zusatzliche Additive bzw. Modifikatoren, 

wobei das Gewichtsverhaltnis in % von Komponente (A) zu Komponente (B) 
im Bereich von 21 bis 90 : 10 bis 79 liegt. 

2. Selbstadhasives Dentalmaterial nach Anspruch 1, wobei das Monomer in der 
Komponente (A) mit mindestens einer P-OH-Gruppe in einer Konzentration von 
mindestens 5 Gew.-% voriiegt bezogen auf die Bestandteile (A) bis (E). 

3. Selbstadhasives Dentalmaterial nach einem der vorstehenden AnsprQche, wobei 
es sich bei den porymerisierbaren Gruppierungen der Komponente (A) urn Acryl-, 
Methacryl-, Vinyl- und/oder Styrylgruppen handelt und die Sauregruppen gewahK 
sind aus Carbonsaureresten, Saureresten des Phosphors, Schwefels und/oder 
des Bors. 

4. Selbstadhasives Dentalmaterial nach einem der vorstehenden AnsprQche, wobei 
es sich bei den polymerisierbaren Gruppierungen der Komponente (B) urn Acryl-, 
Methacryl-, Vinyl- und/oder Styrylgruppen handelt. 
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5. Selbstadhasives Dentalmaterial nach einem der vorstehenden Anspruche, wobei 
die Komponente (C) Fullstoffe umfasst, die gegenuber den Saurefunktionen der 
Komponente (A) inert sind. 

5 6. Selbstadhasives Dentalmaterial nach einem der vorstehenden Anspruche, wobei 
die Komponente (D) gewahlt ist aus: Photoinitiatoren und/oder Redoxinitiator- 
systemen. 

7. Selbstadhasives Dentalmaterial nach einem der vorstehenden Anspruche, wobei 
10 die Komponente (D) ein Redoxinitiatorsystem umfasst, umfassend Barb'rtursaure 
oder ThtobarbHursaure bzw, ein Barbiturs§ure- oder Thiobarbttursaurederivat, 
eine Peroxodisulfatverbindung und/oder eine Peroxodiphosphatverbindung, eine 
Sulfinsaureverbindung und eine Kupferverbindung. 

15 8. Selbstadhasives Dentalmaterial nach einem der vorstehenden Anspruche, wobei 
die Komponente (E) gewahlt ist aus: Weichmachem, anorganische und 
organische Pigmente bzw. Farbstoffen, Stabilisatoren und/oder Schwermetall- 
fangem, Thixotropiehilfsmitteln, ionenabgebende Substanzen, bakterizid oder 
antibiotisch wirksamen Substanzen. 

20 

9. Verwendung eines selbstadhasiven Dentalmaterials nach einem der Anspruche 1 
bis 8 als Fullungsmaterial, Fissurenversiegeler, Zement oder Stumpfauf- 
baumaterial. 

25 10. Verwendung einer Zusammensetzung wie sie in einem der Anspruche 1 bis 8 
besehrieben ist zur Herstellung eines selbstadhasiven Dentalmaterials zur 
Venwendung in einem Verfahren, umfassend die Schritte: a) Bereiten einer 
Preparation in dentalem Hartgewebe, b) direktes Applizieren des 
selbstadhasiven Dentalmaterials in die Preparation, c) Harten des 

30 selbstadhasiven Dentalmaterials, wobei vor . Schritt b) keine weiteren 
Behandlungsschritte durchgefuhrt werden, insbesondere nicht: Konditionieren, 
Atzen, Primen, Bonden. 
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